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(§3) Verfahren zum Mercerisieren, Laugieren oder Abkochen 

. . Es wirdejn Verfahren zum Mercerisieren, Laugieren oder 
Abkochen von leinen- oder cellulosehaltigen textilen Mate- 
rialien, insbesondere Garnen oder Flachengebilden, be- 
schrieben, bei dem man die Materialien in einem alkalischen 
Fluid ggf. unter Einwirkung einer Spannung behandelt. Hier- 
bei wird als Fluid ein uberkritisches Fluid verwendet, das als 
solches alkalisch ist und/oder das mindestens mit einer alka- 
lischen Verbindung versetzt ist. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Mercerisieren, Laugieren oder Abkochen von leinen- 
oder cellulosehaltigen textilen Materialien mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruchs 1. 
5 Es ist bekannt, leinen- oder cellulosehaltige textile Materialien zum Zwecke der Erhohung der Hydrophilie, 
der Erhahung der Farbstoffaufnahme und/oder der Verbesserung des Glanzes abzukochen, zu laugieren oder zu 
mercerisieren. Hierbei beinhalten diese bekannten Verfahrensschritte als gemeinsames Merkmal die Behand- 
lung der Ware mit Alkalien, vorzugsweise Natronlauge, wahrend sie sich in der Laugenkonzentration, der 
Temperatur und der bei der Behandlung einwirkenden Spannung deutlich unterscheiden. 

10 So wird das Abkochen (Beuchen) in der Regel bei Konzentrationen von Atznatron zwischen etwa 2 g/1 und 
etwa 8 g/1 und bei Temperaturen zwischen 80° C und 120°C im spannungslosen Zustand der Ware durchgefuhrt 
Beim Laugieren werden die jeweils zu behandelnden Waren spannungslos durch eine etwa 2°/oige bis etwa 
6%ige verdiinnte waBrige Natronlaugelosung in der Kalte geftihrt, wahrend beim Mercerisieren waBrige 
Natronlaugekonzentrationen zwischen etwa 20% und etwa 35% zur Anwendung gelangen. Ferner haben beim 

15 Mercerisieren die jeweils einwirkende Behandlungsspannung und die Temperatur, die zwischen etwa 12°C und 
etwa 20°C variiert, einen entscheidenden EinfluB auf den resultierenden WarenausfalL 

Die zuvor beschriebenen bekannten Verfahren werden Oblicherweise bei leinen- oder cellulosehaltigen texti- 
len Materialien angewendet Hierunter werden in der vorliegenden Anmeldung solche textilen Substrate ver- 
standen, die entweder ausschlieBlich aus Leinen- oder Cellulosefasern, wie beispielsweise Viskose-, Zellwoll- 

20 oder Baumwollfasern, bestehen oder die die vorstehend genannten Fasern neben anderen Fasern, wie beispiels- 
weise Synthesefasern, enthalten. 

Bei den bekannten Verfahren ist es erforderlich, nach dem Mercerisieren, Laugieren bzw. Abkochen die in der 
Ware befindliche Natronlauge, die teilweise substantiv sogar gebunden ist, zu entfernen. Hierzu sind bei den 
bekannten Verfahren aufwendige Waschbehandlungen erforderlich, wobei der Wasserverbrauch abh&ngig von 

25 der zuvor eingesetzten Natronlaugenkonzentration und dem jeweils angewendeten Waschverfahren zwischen 
etwa 5 1/kg und etwa 100 1/kg variiert Dies wiederum fuhrt dazu, daB entsprechende alkalische Abwassermen- 
gen anfallen, die entweder aufbereitet werden mussen, was vielfach nach dem Mercerisieren geschieht, oder 
gegebenenfails nach weiterer Verdiinnung in den Abwasserkanal abgef uhrt werden. 
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der angegebenen Art zur Verfugung 

30 zu stellen, das im besonderen MaBe umweltfreundlich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patent- 
anspruchs 1 ge!6st 

ErfindungsgemaB wird somit ein Verfahren zum Mercerisieren, Laugieren oder Abkochen von leinen- oder 
cellulosehaltigen textilen Materialien vorgeschlagen, bei dem nicht, wie beim vorstehenden Stand der Technik, 

35 als Fluid ein waBriges System verwendet wird, sondern statt dessen als Fluid ein iiberkritisches Fluid zur 
Anwendung gelangL Hierbei ist das uberkritische Fluid als solches alkalisch oder es wird mit mindestens einer 
entsprechenden alkalischen Verbindung versetzt, urn so den fur den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen 
pH-Wert einzustellen. Ebenso kann jedoch auch ein alkalisches iiberkritisches Fluid verwendet werden, dessen 
Alkalitat durch Zusatz mindestens einer alkalischen Verbindung weiter erhoht wird. Unter dem Begriff Qberkri- 

40 tisches Fluid wird in der vorliegenden Anmeldung ein solches System verstanden, bei dem der Druck und/oder 
die Temperatur des Fluids oberhalb des fur das jeweilige Fluid charakteristischen kritischen Druckes, der fur das 
jeweilige Fluid charakteristischen kritischen Temperatur und/oder das Volumen unterhalb des kritischen Volu- 
mens liegen. Mit anderen Worten befindet sich somit das uberkritische Fluid oberhalb des kritischen Punktes, 
wobei ein derartiges System auch als superkritisches Gas oder FlQssigkeit im superkritischen Zustand allgemein 

45 bezeichnet wird. Hierbei weist das Qberkritische Fluid annahernd die Viskositat des entsprechenden Gases und 
eine Dichte auf, die naherungsweise der Dichte des entsprechend yerflussigten Gases entspricht 

Das effindungsgemaBe Verfahren weist eine Reihe von Vorteil en auf Bedingt durch I den AustauschVbn 
Wasser durch das uberkritische Fluid fallen bei dem erfindungsgemaBen Verfahren keine oder keine nennens- 
werten Mengen Abwasser an, so daB das erfindungsgemaBe Verfahren besonders umweltfreundlich ist Dies 

so trifft insbesondere auf solche Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen Verfahrens zu, bei denen mit einem 
alkalischen uberkritischen Fluid gearbeitet wird, da durch eine Temperaturerniedrigung bzw. Druckverringe- 
rung und/oder eine VolumenvergroBerung die in der behandelten Ware verbleibenden Reste des uberkritischen 
Fluids schlagartig in das entsprechende Gas umgewandelt werden, so daB diese Reste gasformig entweichen und 
somit ein entsprechendes Auswaschen entfallen kann. Auch bei der AusfQhrungsform des erfindungsgemaBen 

55 Verfahrens, bei der das uberkritische Fluid Zusatze von alkalischen Verbindungen aufweist, konnen die gegebe- 
nenfails teilweise noch in der behandelten Ware verbleibenden Reste der alkalischen Verbindung leicht entfernt 
werden. Hierzu ist es lediglich erforderlich, die behandelte Ware mit einem uberkritischen Fluid, das keine 
alkalischen Verbindungen beinhaltet, zu durchstromen. Weiterhin konnte festgestellt werden, daB, bedingt durch 
die relativ niedrige, mit Gasen vergleichbare Viskositat, die bei der Behandlung ablaufenden Stoffaustauschvor- 

60 gange beschleunigt werden, wahrend die Loslichkeit der durch die Behandlung zu entfernenden Faserbegleit- 
stoffe, wie beispielsweise naturliche Fette, Wachse, Pektine, Schalen od. dgl., durch die hohe, mit einer entspre- 
chenden FlQssigkeit vergleichbaren Dichte des uberkritischen Fluids verbessert wird Dies wiederum ftihrt dazu, 
daB das erfindungsgemaBe Verfahren besonders gut, insbesondere auch zum Laugieren oder Mercerisieren von 
Rohwaren angewendet werden kann, wobei festgestellt wurde, daB wegen der zuvor beschriebenen guten 

65 Loslichkeit des Uberkritischen Fluids fQr Faserbegleitstoffe ein sofortiges Netzen der Ware eintrat, was beim 
herk6mmlichen Verfahren nur bedingt unter Zusatz von erheblichen Mengen Netzmittel moglich ist Wegen der 
vorstehend beschriebenen niedrigen, mit Gasen vergleichbaren Viskositat des uberkritischen Fluids tritt ein 
Beschleunigung der Behandlung ein, so daB bei dem erfindungsgemaBen Verfahren im Vergleich zu herkommli- 
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chen Verfahren die gewQnschten Behandlungseffekte innerhalb wesentlich kurzerer Zeiten erreicht werden. 
Auch kann bei dem erfindungsgemaBen Verfahren auf ein Trocknen der Ware nach der Behandlung, d. h. nach 
dem Abkochen (Beuchen), Laugieren oder Mercerisieren, verzichtet werden. Hier genflgt es, durch eine einfache 
Temperatur- und/oder Druckerniedrigung bzw. VolumenvergroBerung das uberkritische Fluid in das entsprey 
chende Gas umzuwandeln, wobei zweckmaBigerweise das entweichende Gas wieder aufgefangen und in den 5 
uberkritischen Zustand uberfiihrt und anschlieBend erneut verwendet wird. Dies wiederum fiihrt dazu, daB das 
erfindungsgemaBe Verfahren in seiner Gesamtenergiebilanz wesentlich gunstiger ist als die herkommlichen 
Verfahren, die mit waBrigen Systemen arbeiten. 

Abhangig von dem jeweils gewunschten Behandlungseffekt richtet sich bei dem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren die Auswahl des uberkritischen Fluids. Soil beispielsweise eine Ware nur abgekocht bzw. gebeucht werden, 10 
so konnen hierfttr uberkritische Fluida verwendet werden, die entweder als solche nur eine geringe Alkalitat 
besitzen oder die durch Zusatz von geringen Mengen einer alkalischen Verbindung bzw. mehrerer alkalischer 
Verbindungen auf die gewunschte Alkalitat eingestellt sind. Zu der ersten Gruppe gehoren beispielsweise 
uberkritische organische Amine oder Qberkritisches Ammoniak, das gegebenenfalls mit einem weiteren nichtal- 
kalischen uberkritischen Fluid vermischt ist Zu der zweiten Gruppe zahlen alle nachfolgend noch genannten 15 
nichtalkalischen uberkritischen Fluida, die durch Zusatz insbesondere von anorganischen alkalischen Verbin- 
dungen, wie vorzugsweise Alkali- oder Erdalkalihydroxidverbindungen oder -karbonaten oder Ammoniaklosun- 
gen und gegebenenfalls Wasser auf die gewunschte Alkalitat eingestellt sind. 

Fur das Laugieren sind in der Regel hohere Alkalitaten erforderlich. Dies bedeutet, daB hierbei entweder mit 
solchen uberkritischen Fluida gearbeitet wird, die als solche eine hohere Alkalitat besitzen, was beispielsweise 20 
auf Ammoniak allein oder in Mischung mit nichtalkalischen Qberkritischen Fluida zutrifft, oder daB nichtalkali- 
sche Qberkritische Fluida eingesetzt werden, deren Alkalitat durch Zugabe von unterschiedlichen Mengen der 
vorstehend genannten alkalischen Verbindungen und gegebenenfalls Wasser auf den gewunschten Wert einge- 
stellt werden. 

Soil hingegen die jeweils zu behandelnde Ware mercerisiert werden, so kann man zu diesem Zweck entweder 25 
mit uberkritischem Ammoniak arbeiten oder mit einem nichtalkalischen Qberkritischen Fluid, dem eine relativ 
groBe Menge einer alkalischen Verbindung, wie beispielsweise Alkali- oder Erdalkalihydroxide, und gegebenen- 
falls Wasser zugesetzt sind. Hierdurch wird sichergestellt, daB das jeweils verwendete Fluid die fur die Merceri- 
sation notwendige Alkalitat besitzt 

Dariiber hinaus richtet sich bei dem erfindungsgemaBen Verfahren die Auswahl des jeweils eingesetzten 30 
uberkritischen Fluids noch nach dem jeweils zu behandelnden Substrat, da hierdurch gewisse Grenzen bezQglich 
der maximalen Temperatur gesetzt sind. So konnen beispielsweise relativ temperaturbestandige Waren, wie z. B. 
Mischungen von leinen- oder cellulosehaltigen Materialien mit Synthesefasern, bei relativ hohen Temperaturen 
behandelt werden. HierfQr bietet sich ein Uberkritisches System, bestehend aus Pentan, das mit entprechenden 
Mengen der vorstehend genannten anorganischen alkalischen Verbindungen auf die gewunschte Alkalitat 35 
eingestellt wurde, wobei sich ein derartiges System bei Temperaturen oberhalb von etwa 197°C und einem 
Druck oberhalb von etwa 34 bar im Qberkritischen Zustand befindet. Ein wesentlich schonenderes Mercerisie- 
ren, Abkochen oder Laugieren erlauben die nichtalkalischen ttberkritischen Fluida Ethan, bei dem die Behand- 
lungstemperatur oberhalb von 32° C und der Behandlungsdruck oberhalb von etwa 48 bar, Propan, bei dem die 
Behandlungstemperatur oberhalb von etwa 96° C und der Behandlungsdruck oberhalb von 42 bar, Ethylen, bei 40 
dem die Behandlungstemperatur oberhalb von etwa 9°C und der Behandlungsdruck oberhalb von etwa 49 bar 
und Trifluor-Chlormethan, bei dem die Behandlungstemperatur oberhalb von etwa 29° C und der Behandlungs- 
druck oberhalb von etwa 35 bar liegen. 

Besonders gute Ergebnisse erzielt man mit dem uberkritischen Kohlendioxid, wobei das Kohlendioxid als 
nichtalkalisches uberkritisches Fluid mindestens einen Zusatz eines weiteren, alkalischen uberkritischen Fluids 45 
und/oder den Zusatz von mindestens einer der vorstehend genannten alkalischen Verbindungen erfordert/In 
solchen Systemen liegen die Behandlungstemperaturen oberhalb etwa 32° C und die Behandlungsdrucke ober- 
halb etwa 74 bar. Das Qberkritische Fluid Kohlendioxid besitzt sehr gute Loseeigenschaften fur natGrliche und 
synthetische Faserbegleitstoffe, so daB es insbesondere zur Mercerisation oder zum Laugieren von Rohwaren 
eingesetzt werden kann. Darflber hinaus ist es untoxisch, so daB bei einer Undichtigkeit in dem jeweils fur die 50 
DurchfQhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens verwendeten Autoklaven keine nennenswerte Gefahr auf- 
tritt, weil in diesem Fall das Qberkritische Fluid als Kohlendioxid-Gas entweichL Auch konnen wegen der 
vorstehend genannten, relativ niedrigen kritischen Temperatur mit einem entsprechend alkalisch eingestellten 
uberkritischen Kohlendioxid insbesondere gut solche Waren behandelt werden, bei denen beispielsweise ein zu 
starkes Schrumpfen verhindert werden soil, was insbesondere auf Maschenwaren zutrifft. 55 

Unter BerQcksichtigung der vorstehenden AusfQhrungen ist allgemein festzuhalten, daB bei dem erfindungs- 
gemaBen Verfahren die Behandlungstemperaturen zwischen etwa 8°C und etwa 250° C, vorzugsweise zwischen 
etwa 31°C und etwa 197° C variieren. Ebenso variieren bei dem erfindungsgemaBen Verfahren die Drucke 
zwischen etwa 30 bar und etwa 230 bar, vorzugsweise zwischen etwa 70 bar und etwa 150 bar. 

Eine wcitere AusfQhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens sieht vor, daB dem jeweils verwendeten eo 
uberkritischen Fluid ein Moderator zugesetzt wird. Hierbei soli dieser Moderator die Eigenschaften des uberkri- 
tischen Fluids gezielt an die jeweils erforderlichen Bedingungen anpassen. Vorzugsweise werden bei dem 
erfindungsgemaBen Verfahren als Moderator Wasser, eine andere polare Substanz und/oder Tenside, insbeson- 
dere anionische oder nichtionische Tenside verwendet. Hierbei bewirken Wasser bzw. die andere polare Sub- 
stanz, wie z. B. Alkohole, daB insbesondere bei solchen Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen Verfahrens, 65 
bei denen alkalische Verbindungen zugesetzt werden, die entsprechenden alkalischen Verbindungen dissoziie- 
ren konnea Tenside erhohen im allgemeinen das Losevermogen und die Emulgier- bzw. Dispergierfahigkeit des 
erfindungsgemaB eingesetzten uberkritischen Fluids f Qr naturliche und synthetische Faserbegleitstoffe, wodurch 



die jeweils behandelte Ware noch schneller genetzt bzw. benetzt wird und somit der erwOnschte Veredlungsef- . 
fekt innerhalb noch kurzerer Zeiten eintritt 

Bei den als Moderator verwendeten Tensiden handelt es sich Qblicherweise urn die an sich bekannten 
nichtionischen oder anionischen Tenside, wie beispielsweise Alkylbenzolsulfate, -sulfonate, lineare Alkylsulfate, 
5 -sulfonate, ethoxylierte Alkylphenole und/oder ethoxylierte Fettalkohole, wobei sowohl die zuvor genannten 
Produkte allein als auch in Mischung eingesetzt werden konnea 

. Oblicherweise liegen die zuvor genannten Moderatoren in dem Oberkritischen Fluid bzw. Fluidgemisch in 
einer Konzentration zwischen etwa 1 Vol.-% und etwa 10 VoL-%, vorzugsweise zwischen etwa 2 VoL-% und 
etwa 5 Vol.-%, bezogen auf das Volumen des verwendeten Fluids bzw. Fluidgemisches, vor. 

10 Eine weitere Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens, die insbesondere zum Abkochen und 
Laugieren von Garnen und vorzugsweise von Flachengebilden angewendet wird, sieht vor, daB die Game und 
Flachengebilde beim Abkochen lose oder in gebundener Form und beim Laugieren in loser Form mit dem 
alkalischen Oberkritischen Fluid bei einem Flottenverhaltnis zwischen etwa 1 : 2 und 1 :50 behandelt werden. 
Hierbei werden insbesondere beim Abkochen von Garnen in gebundener Form Flottenverhaltnisse zwischen 

15 etwa 1 : 2 und etwa 1 : 7 angewendet, wobei vorzugsweise die Game auf entsprechende Kreuzspulen aufgewik- 
kelt sind und entsprechend abgekocht werden. Die Laugierung von Flachengebilden oder Garnen erfolgt mit 
dem iiberkritischen Fluid in loser Form. Dabei variiert das Flottenverhaltnis insbesondere zwischen etwa 1 : 10 
und etwa 1 : 30. Soli hingegen Flpcke abgekocht bzw. laugiert werden, so erfolgt dies in den Oblicherweise fur die 
Farbung von Flocke verwendeten Apparaten, wobei hier die Flocke als dicht gepackter Kuchen vorliegt Das 

20 Flottenverhaltnis liegt in diesem Fall zwischen etwa 1 : 2 und etwa 1 : 5. 

Sollen hingegen nach dem erfindungsgemaBen Verfahren Game oder Flachengebilde mercerisiert werden, so 
empfiehlt sich eine andere Arbeitweise. In diesem Fall werden die Game bzw. Flachengebilde mit dem alkali- 
schen Oberkritischen Fluid benetzt und anschlieflend auf eine Fluidaufnahme, die zwischen etwa 80% und etwa 
120% liegt, gebracht und gegebenenfalls nach einer kurzen Verweilzeit, die vorzugsweise zwischen etwa 1 

25 Sekunde und etwa 15 Sekunden liegt, nachbehandelt. Hierbei wird in der Nachbehandlung das alkalische 
uberkritische Fluid entfernt, wobei dies im einfachsten Fall durch eine entsprechende Druck- und/oder Tempe- 
raturerniedrigung und/oder VoIumenvergrdBerung erfolgen kann. Hierbei entweicht dann das Oberkritische 
Fluid als entsprechendes Gas. Auch : kann man.diese Nachbehandlung derart durchfOhren, daB man mit einem 
weiteren Oberkritischen Fluid, das nichtalkalisch ist, das ursprilngliche alkalische Qberkritische Fluid verdrangt, 

30 so daB bei einer anschlieBenden Temperatur- und/oder Druckerniedrigung bzw. Volumenvergr6Berung das 
nichtalkalische uberkritische Fluid aus der Ware entweicht HierfOr bietet sich insbesondere als nichtalkalisches 
Oberkritisches Fluid Kohlendioxid an. 

Vorzugsweise werden bei dem zuvor beschriebenen Mercerisieren die Game bzw. Flachengebilde insbeson- 
dere in der Stufe, in der sie sich mit dem alkalischen Oberkritischen Fluid in Kontakt befinden, gefiihrt, so daB es 

35 moglich ist, die Ware unter einer definierten vorgegebenen Spannung, vorzugsweise langenkonstant zu halten. 
Durch eine derartige Spannungskontrolle kann dann der Mecerisationseffekt beeinfluBt werden. 

Zur Reinigung des verwendeten Oberkritischen Fluids bestehen mehrere Moglichkeiten. So sieht eine erste 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens vor, daB das jeweils verwendete Oberkritische Fluid uber 
entsprechende Filter gepumpt wird, wobei diese Filter die in dem Oberkritischen Fluid geldsten nattirlichen und 

40 synthetischen Faserbegleitstoffe, wie beispielsweise natOrliche Wachse, Fette, Pektine, Schalenbestandteile, oder 
fur die Verarbeitung aufgebrachte Praparationen oder Schlichtemittel, ad- bzw. absorbieren. HierfQr eignen sich 
insbesondere die an sich bekannten Kieselgel-, Kieselgur-, Kohle-, Zeolithe- und Aluminiumoxidfilter. 

Ferner besteht die Mdglichkeit, zusatzlich zu dem vorstehend beschriebenen Verfahren oder anstelle von dem 
vorstehend beschriebenen Verfahren das mit den zuvor genannten Faserbegleitstoffen beladene Fluid bzw. 

45 Fluidgernisch durch eine Temperatur- und/oder Druckerniedrigung und/oder eine VolumenvergrdBerung zu 
~ reiriigen. Hierbei wandelt sich das uberkritische Fluid in das entsprechende Gas bzw. das Oberkritische Fluidge- 
misch in die entsprechenden Gase um, das bzw. die dann entsprechend aufgefangen wird bzw. werden lind 
erneut einsetzbar sind. Durch eine derartige Expansion scheiden sich die Faserbegleitstoffe und die in dem 
Oberkritischen Fluid bzw. Fluidgemisch gegebenenfalls enthaltenen alkalischen Verbindungen als fliissige oder 

50 feste Produkte ab, die dann entsprechend wegen ihrer geringen Menge einfach und problemlos entsorgt werden 
konnen. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemaBen Verfahrens sind in den UnteransprOchen angegeben. 
Das erfindungsgemaBe Verfahren wird nachfolgend anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert 

55 Beispiel 1 

FOnf Baumwollgewebe (Rohwaren) wurden in einer Laborapparatur bei einem Flottenverhaltnis von 1 : 10 
bei 98° C und einer Verweilzeit von 90 Minuten gemaB der nachfolgenden Rezeptur im waBrigen System 
abgekocht. Hierbei enthielt die waBrige Flotte 5 g/1 Natriumhydroxid (fest) und lOg/i eines anionenaktiven, 
60 alkalistabilen Tensides. Nach dem Abkochen und Trocknen wurden von diesen Proben die Restauflage nach 
DIN 54 278 und die Netzzeiten bestimmt, wobei hierzu das Einsinken eines gefarbten Wassertropfens, der von 
einer BOrette aus einer vorgegebenen H6he auf die Probe getropft wurde, gemessen wurde. 

Zur Gewinnung von Vergleichsversuchen wurden die gleichen fOnf Gewebeproben (Rohware) in einem 
Flottenverhaltnis von 1:10 wahrend 10 Minuten in Oberkritischem Fluid behandelt Hierbei wies das Oberkriti- 
65 sche Fluid folgende Zusammensetzung auf: 

Oberkritisches CO2 mit Zusatz von 5 Volumenprozent einer waBrigen Ammoniakldsung (32°/oig), 
Behandlungsdruck: 120 bar, 



Probe Nr. ProduktionsmaBig mercerisiert Mercerisiert in uberkritischem 

30°B6NaOH C0 2 /NH 3 



10 



Behandlungstemperatur: 130°C 

Von den mit dem uberkritischen Fluid abgekochten Proben wurden die Restauflagen und die Netzzeiten nach 
den vorstehend wiedergegebenen Bestimmungen gemessen. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der nachfol- 
gendenTabelle 1 wiedergegeben. 

Tabelle 1 

\ 

Probe Abgekochtim waBrigen System Behandelt mit uberkritischem CO2 

Nr. Restauflage Netzzeit in sec unter Zusatz von Ammoniakldsung 

Restauflage Netzzeit in sec 

1 0,4% 40 0,2% 20 

2 0,6% 55 0,25% 18 15 

3 0,35% 35 0,18% 15 

4 0,5% 70 0,1% 17 

5 0,45% 28 0,3% 14 

20 

Wie die Werte der Tabelle 1 eindeutig zeigen, besitzen die mit uberkritischem Kohlendioxid behandelten 
Proben eine erheblich geringere Restauflage an natiirlichen und fiir die Bearbeitung aufgebrachten Faserbe- 
gleitstoffea Ebenfalls sind die Netzzeiten wesentlich geringer, so dafl die in uberkritischem Kohlendioxid 
behandelten Proben wesentlich saugfahiger sind, was insbesondere ftir Waren, die bedruckt oder nach dem 
Klotz-Farbeverfahren gefarbt werden, entscheidend ist. 25 

Beispiel 2 

Drei Gewebeproben aus Baumwolle (Rohware) wurden entnommen und auf einem Laborrahmen derart 
aufgesternt, daB die Proben wahrend der nachfolgenden Behandlung dirnensionskonstant gehalten wurden. 30 
AnschlieBend wurden diese Proben wahrend 4 Minuten mit einem iiberkritischen Fluidgemisch, bestehend zu 20 
Vol.-% aus uberkritischem Kohlendioxid und zu 80 VoL-% aus Qberkritischem Ammontak, in einer Laborappa- 
ratur wahrend 2 Minuten behandelt Hierbei betrug die Behandlungstemperatur 140°C und der Behandlungs- 
druck 150 bar. 

Parallel hierzu wurden von den gleichen Rohwaren aus der laufenden Produktion nach dem Mercerisieren 35 
mercerisierte Proben abgenommen. Hierbei war die Ware mit einer Natronlauge von 30° B6 unter Zusatz von 
3 g/1 eines alkalistabilen Netzmittels mercerisiert worden, wobei die produktionsgemlB behandelte Ware als 
Rohware mercerisiert ist Sowohl von den Proben, die auf der Laborapparatur mit dem zuvor beschriebenen 
(iberkritischen Fluidgemisch mercerisiert worden sind als auch von den produktionsgemaB mercerisierten 
Proben wurden die Fadendichte (Kette und SchuB), die Barytzahlen nach Agster. 10. Auflage, Springer Verlag 40 
Berlin, Heidelberg, New York 1983, Seite 141, und das Anfarbeverfahren mit verschiedenen Reaktivfarbstoff- 
kombinationen bestimmt Ferner fand eine mikroskopische Auswertung der mercerisierten Proben statt 

Sowohl die im iiberkritischen Fluid labormaBig mercerisierten Proben als auch die produktionsmaBig merce- 
risierten Proben wiesen die gleiche Kett- und SchuBdichte auf. 

Die mikroskopische visuelle Auswertung ergab, daB in den produktionsmaBig mercerisierten Proben noch 45 
rzwischen etwa 5 und 10 Prozent nicht mercerisierte Fasern enthalten waren. Dies war bei den Proben, die im 
Labor mit dem uberkritischen Fluid mercerisiert waren, nicht der FalL 

Die Ergebnisse der Barytzahlen sind in der nachfolgenden Tabelle 2 wiedergegeben. Hierdurch wird das 
bereits mikroskopisch visuell gewonnene Ergebnis bestatigt, wonach der Mercerisiergrad der labormaBig 
behandelten Proben hoher ist 50 

Tabelle 2 
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1 110 140 

2 130 145 

3 100 138 60 

Auch die Ergebnisse der mit verschiedenen Reaktivfarbstoffkombinationen durchgefiihrten Farbeversuchen 
zeigten, daB die labormaBig mit dem iiberkritischen Fluid mercerisierten Proben unter den ansonsten gleichen 
Farbebedingungen wesentlich tiefer, d. h^ zwischen etwa 10% und etwa 20%, angefirbt wurden, so daB insge- 65 
samt festzuhalten ist, daB bei dem labormaBigen Verfahren ein wesentlich besserer Mercerisiereffekt erzielt 
wurde. 



PatentansprOche 



1. Verfahren zum Mercerisiereh, iaugi&en oder Abkochen von leinen- oder cellulosehaltigen textilen 
Materialien, insbesondere Garnen oder Flachengebilden, bei dem man die Materialien in einem alkalischen 
Fluid, gegebenenfalls unter Einwirkung einer Spannung behandelt, dadurch gekennzeichnet, daB man als 
Fluid ein (iberkritisches Fluid verwendet, das als solches alkalisch ist und/oder das mit mindestens einer 
alkalischen Verbindung versetzt ist 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man ein ail sich alkalisches Oberkritisches Fluid, 
insbesondere Oberkritisches Ammoniak oder ein Oberkritisches organisches Amin einsetzt 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man als Oberkritisches Fluid Alkane, insbeson- 
dere Ethan, Propan, Pentan, Fluor-Chlor-Alkane, Kohlenmonoxid und/oder Kohlendioxid verwendet. die 
jeweils mit mindestens einer alkalischen Verbindung versetzt sind. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die alkalische Ver- 
bindung mit dem Oberkritischen Fluid mischbar oder in dem Oberkritischen Fluid losbar ist 

5. Verfahren nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet, daB die alkalische Verbindung ein weiteres Oberkri- 
tisches Fluid, insbesondere Ammoniak ist. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die alkalische Ver- 
bindung eine in dem Oberkritischen Fluid losbare anorganische Verbindung, insbesondere Ammoniak 
und/oder eine Alkali- und/oder ErdalKalihydroxidverbindung ist 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB man die textilen 
Materialien bei Temperaturen zwischen etwa 8°C und etwa 250° C, vorzugsweise zwischen etwa 32° C und 
etwa 1 97° C behandelt. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB man bei einem 
Druck zwischen etwa 74 bar und etwa 400 bar, vorzugsweise zwischen etwa 120 bar und etwa 250 bar 
arbeitet 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB man dem Oberkriti- 
schen Fluid einen Moderator zusetzt 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB man als Moderator Wasser, Alkohole und/ 
oder Tenside einsetzt 

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB man den Moderator zwischen etwa 2 
VoL-% und etwa 10 Vol.-% einsetzt 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche zum Laugieren oder Abkochen von textilen 
Materialien, insbesondere Garnen und Flachengebilden, dadurch gekennzeichnet, daB man die textilen 
Materialien in dem Oberkritischen Fluid in einem Flottenverh&ltnis zwischen etwa 1 : 2 und etwa 1 : 50, 
insbesondere bei einem Flottenverhaltnis zwischen 1 : 2 bis 1 : 7 und 1 : 10 bis 1 : 30 behandelt 

13. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 11 zum Mercerisieren von Garnen oder Flachengebilden, 
dadurch gekennzeichnet, daB man die Game oder Flachengebilde mit dem Oberkritischen Fluid netzt und 
anschlieBend aus der genetzten Ware nach einer kurzen Verweilzeit das Oberkritische Fluid entfernt 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ware mit dem Oberkritischen Fluid 
zwischen 80% und 1 20%, bezogen auf das jeweilige Warengewicht, netzt 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ware zwischen 2 Sekunden 
und 60 Sekunden, vorzugsweise zwischen 2 Sekunden und 15 Sekunden verweilen laBt 

16. Verfahren nach einem der AnsprOche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ware mindestens 
wahrend des Netzens und Verweilens dimensionskontrolliert fOhrt 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ware mindestens wahrend des 
Netzens und.Verweilens langenkpnstant halt. _ .-. :.: - -~ 

18. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB man das Oberkriti- 
sche Fluid Ober ein Filter fOhrt und/oder durch eine Temperatur- und/oder Druckerniedrigung und/oder 
VolumenvergroBerung reinigt 

19. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB man wahrend der 
DurchfOhrung des Verfahrens die Temperatur, den Druck und/oder das Volumen verandert 



